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(54) Title: COATING MATERIAL 

(54) Bezeichnung: BES CHICHTUNGSM ATERIAL 

(57) Abstract 

The invention relates to a coating material comprising condensates of at least one compound (A) of the general formula R a MZb (a 
« 0 - 3; b » 1 - 4; a + b = 3, 4), where R is a non-hydrolisable organic group, and at least one compound (B) of the general formula 
R'xMZy (x - 1 - 3; y - 1 - 3; x + y - 3, 4), where R is a non-hydrolisable organic group and at least one R' contains a perfluoro polyether 
structure separated from M by at least two atoms, where M is an element from the periodic table of elements selected from the main groups 
III-V or from the subgroups II-IV and Z is a hydrolisable organic group, and where at least one R is not equal to at least one R\ 

(57) Zusammenfassung 

Beschichtungsmaterial, das Kondensate mindestens einer Verbindung A der allgemeinen Forme! R a MZb(a-0-3; b-1-4; a+b-3, 4), 
wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische Gruppe ist, und mindestens einer Verbindung B der allgemeinen Formel R , Xt MZ y (x=l-3; 
y-1-3; x+y-3, 4), wobei R' eine nicht-hydrolysierbare organische Gruppe ist, und mindestens ein R* eine von M durch mindestens zwei 
Atome getrennte Perfluorpolyetherstruktur enthait, wobei M ein Element des Periodensystems ausgewahlt aus den Hauptgruppen III-V oder 
aus den Nebengruppen II-IV und Z eine hydrolysierbare organische Gruppe ist, und wobei mindestens ein R nicht gleich mindestens einem 
R* ist, umfaBt. 
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Beschichtungsmaterial 

Die Erfindung betrifft ein Beschichtungsmaterial auf Basis von modifizierten 
Polysilsequioxanen (hoch-vemetzte Materialien z.B. mit der empirischen Formel 
RSi0 1>5 ), dessen Synthese und die Anwendung des Beschichtungsmaterials zur 
Beschichtung von Oberflachen, insbesondere poroser Polymere, zur Erzielung 
von oleophoben Eigenschaften mit hoher Temperaturstabilitat Weiterhin betrifft 
die Erfindung ein mit diesem Beschichtungsmaterial beschichtetes Material und 
dessen Verwendungen, sowie ein Be-und Entluftungseiement. 

Polymere Oberflachen haben typischerweise hydrophobe aber nicht oleophobe 
Eigenschaften und sind fur Flussigkeiten mit niedrigen Oberflachenspannungen 
(LQsungsmittel) benetzbar. Selbst mikroporoses Polytetrafluoroethylen (PTFE) 
mit bekannt hohen hydrophoben und oleophoben Eigenschaften ist durch 
Flussigkeiten mit Oberflachenspannungen < 28 mN/m benetzbar (vgl. EP 
0,581,168). 

Es sind bereits zahlreiche fluorhaltige Beschichtungszusammensetzungen zur 
Oleophobierung von polymeren bzw. porosen Oberflachen bekannt, die aber 
insbesondere bei dem Grad der Oleophobie, der Temperaturstabilitat bzw. bei 
der Oleophobie bei erh5hter Temperatur Raum ftir Verbesserungen offen lassen. 

In EP 0,581,168 (Mitsubishi) werden Beschichtungen auf Basis von fluorierten 
Alkyl (meth-)acrylaten zur Beschichtung von Polyolefmen (PP, PE) beschrieben. 

In EP 0,561,875 wird die Oleophobbeschichtung von mikroporosem PTFE 
(ePTFE) mit Teflon AF beschrieben. 

WO 92/21715 beschreibt die Verwendung von Perfluorpolyethern als 
olabweisende Beschichtung fur mikroporose Polymere. 
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In der japanischen Anmeldung JP 4-213384 werden Siliziumalkoxide mit 
Perfluorpolyetherseitenketten zur schmutzabweisenden Beschichtung von 
Silikonoberflachen beschrieben. 

In EP 0 587 667 werden Beschichtungsmaterialien auf Basis von Mischungen 
von Alkoxysilanen, Alkoxysilanen mit organischen nicht hydrolysierbaren 
Seitengruppen und Silanen mit perfluorierten Seitengruppen beschrieben, die 
nach Vernetzung an der Luftoberflache angereichert perfluorierte Gruppen 
tragen. R. Kasemann et. al: New J. Chem., 1994, 18, S. 11 17 beschreibt derartige 
funktionelle Beschichtungen, uber den Sol Gel Prozess hergestellt 

Aus der WO 97/01508 ist iediglich ein Verfahren zur Herstellung eines Gels aus 
einem anorganischen Oxid bekannt, bei dem mindestens ein fluorierter 
anorganischer Oxid-Precurser mit fluorierter Saure gemischt wird. Die Zugabe 
fluorierter Losungsmittel ist zwingend erforderlich. Diese sind kostenintensiv und 
umweltrelevant. Offenbart ist weiterhin, daB eine Schicht des derart hergestellten 
Materials als "Adhesionshilfe" fur eine Fluorpolymer-Schicht verwendet wird. 
Ein moglicher Einsatz der Beschichtung zur Oleophobierung wird nicht 
beschrieben. Die WO 97/01599 beschreibt eine Zusammensetzung aus einem 
Fluorpolymer und einem, wie in der WO 97/01508 beschrieben, hergestellten 
anorganischen Oxid. 

Die erfindungsgemaBe Aufgabe besteht darin, ein Beschichtungsmaterial 
bereitzustellen, das hohe Oleophobiewerte aufweist. 

Eine weitere Aufgabe ist es, ein Beschichtungsmaterial auf Substrat-Oberflachen, 
insbesondere porosen Polymeren aufzubringen, wobei das beschichte Substrat 
hohe Oleophobiewerte aufweist. 

Eine nachste Aufgabe besteht darin, ein beschichtetes Substrat mit hoher 
Oleophobie herzustellen, welches hohe Temperaturstabilitat aufweist. 
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Eine weitere Aufgabe ist es, ein beschichtetes Substrat herzustellen, wobei durch 
die Beschichtung nur eine geringfugige Anderung der Permeabilitat des Substrats 
entsteht, bzw. im Falle von porosen Substraten die Porositat im wesentlichen 
nicht beeintrachtigt wird. 

Eine nachste Aufgabe ist es, ein derartiges Beschichtungsmaterial herzustellen, 
ohne umweltrelevante, insbesondere fluorierte Losungsmittel verwenden zu 
mussen. 

Eine letzte Aufgabe ist es ein Be- und EntlUftungselement zu schaffen, das 
vielseitig eingesetzt werden kann und den Ein- bzw. Durchtritt von Fliissigkeiten 
verhindert. 

Das erfindungsgemaBe Beschichtungsmaterial umfaBt Kondensate 
mindestens einer Verbindung A der allgemeinen Formel RaMZ b (a= 0-3; b=l-4; 
a+b=3, 4), wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische Gruppe ist, 
und mindestens einer Verbindung B der allgemeinen Formel R' x MZ y (x=l-3; y= 
1-3; x+y=3, 4) wobei R* eine nicht-hydrolysierbare organische Gruppe ist und 
mindestens ein R' eine von M durch mindestens zwei Atome getrennte 
Perfluorpolyetherstruktur enthalt, 

wobei M ein Element des Periodensystems ausgewahlt aus den Hauptgruppen III 
- V oder aus den Nebengruppen II - IV und Z eine hydrolysierbare organische 
Gruppe ist, 

und wobei mindestens ein R nicht gleich mindestens einem R 1 ist. 

Erfindungsgemafi kann das Beschichtungsmaterial auf die Oberflache eines 
Substrats aufgebracht werden. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das 
Substrat ein poroses Polymer, insbesondere ein textiles Flachengebilde oder ein 
Fluorpolymer- bzw. Fluorpolymerblend, besonders bevorzugt in mikroporoser 
Form, wie z.B. expandiertes Polytetrafluorethylen (ePTFE). 
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Die Erfindung stellt auBerdem ein Verfahren zur Herstellung eines 
Beschichtungsmaterials bereit, wobei 

mindestens eine Verbindung A der allgemeinen Formel R a MZ 5 (a= 0-3; b=l-4; 
a+b^, 4) , wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische Gruppe ist, 
und mindestens eine Verbindung B der allgemeinen Formel R' x MZ y (x=l-3; y= 
1-3; x+y=3, 4), wobei R r eine nicht-hydrolysierbare organische Gruppe ist und 
mindestens ein R' eine von M durch mindestens zwei Atome getrennte 
Perfluorpolyetherstruktur enth&lt, 

wobei M ein Element des Periodensystems ausgewahlt aus den Hauptgruppen III 
- V oder aus den Nebengruppen II - IV und Z eine hydrolysierbare organische 
Gruppe ist, und wobei mindestens ein R nicht gleich mindestens einem R' ist, 
gemischt werden. 

Die Erfindung stellt weiterhin ein Verfahren zur Beschichtung eines Substrates 
zur Verfiigung, wobei ein erfindungsgemafles Beschichtungsmaterial auf ein 
Substrat aufgebracht und ausgehartet wird. Weiterhin schaffi die vorliegende 
Erfindung ein Be- und Entliiftungselement, das ein beschichtetes Material 
umfaBt, welches ein Substrat und ein auf mindestens einer Oberflache des 
Substrates aufgebrachtes Beschichtungsmaterial aufweist, wobei das 
Beschichtungsmaterial Kondensate 

mindestens einer Verbindung A der allgemeinen Formel R a MZ b (a= 0- 
3; b=l-4; a+b=3, 4), wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische Gruppe 
ist, 

und mindestens einer Verbindung B der allgemeinen Formel R' x MZ y 
(x=l-3; y= 1-3; x+y=3, 4) wobei R 1 eine nicht-hydrolysierbare organische 
Gruppe ist und mindestens ein R' eine von M durch mindestens zwei Atome 
getrennte Perfluorpolyetherstruktur enthait, 
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wobei M ein Element des Periodensystems ausgewShlt aus den 
Hauptgruppen III - V oder aus den Nebengruppen II - IV und Z eine 
hydrolysierbare organische Gruppe ist, 

und wobei mindestens ein R nicht gleich mindestens ein R' ist, 

umfaBt. 

Mit einem "Kondensat" ist ein Oligomer oder Polymer gemeint, das mindestens 
eine Metali - Sauerstoff - Metallbindung besitzt, die tiblicherweise durch 
Kondensation von zwei an Metallatome gebundenen OH Gruppen entsteht. 

Unter einer "nicht-hydrolisierbaren organischen Gruppe" ist eine beliebige 
organische Gruppe gebunden an ein Metallatom zu verstehen, wobei im 
Reaktionsmedium keine hydrolytische Spaltung der Bindung zwischen Metali 
und der organischen Gruppe (z.B. Si-C Bindung) auftritt. 

Eine "hydrolisierbare Gruppe" ist eine beliebige Gruppe, gebunden an ein 
Metallatom M, die durch Reaktion mit Wasser, ggf. katalysiert durch Sauren oder 
Basen, M-O-H Gruppen bilden kann. 

Eine "Perfluorpolyetherstruktur" bedeutet eine Polyfluoroxyalkylen-Gruppe 
wobei in der Regei poly- oder perfluorierte Gruppen iiber mindestens eine 
Sauerstoffbriicke verbunden sind. 

Eine "Membrane" ist ein poroser Film, im Sinne dieser Anmeldung. 

Mit "poros" wird eine Struktur bezeichnet, die miteinander verbundene Poren 
oder Hohlraume aufweist, die derart gestaltet sind, daB durchgehende Passagen 
oder Wege durch das Material gebildet sind. 

"Oberflache" des Substrats bedeutet sowohl die auBere als aueh die innere 
Oberflache, falls vorhanden. Mit innerer Oberflache sind die Wande der Poren 
oder Hohlraume eines porosen Substrats gemeint. 
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Die Erfinder haben erstmals gefunden, daB durch Hydrolyse und Kondensation 
einer Mischung mindestens zweier Verbindungen, namlich mindestens einer 
Metallverbindung mit hydrolysierbaren Gruppen, und mindestens einer 
Metallverbindung mit mindestens einer nicht-hydrolysierbaren organischen 
Gruppe, wobei mindestens eine nicht-hydrolysierbare Gruppe eine 
Perfluorpolyetherstruktur enthalten muB, Beschichtungsmaterialien zuganglich 
gemacht werden konnen, die die erfindungsgemaBe Aufgabe losen. 

Derartige Beschichtungen zeichnen sich durch sehr hohe Oleophobie aus. Dabei 
konnen Olwerte der Beschichtung und des beschichteten Substrats von > 3, 
insbesondere > 5 und vorzugsweise > 7 erzielt werden. Die sehr hohe Oleophobie 
kann dadurch erklart werden, daB die an der Schichtoberflache angereicherten 
Perfluorpolyetherketten durch den EinfluB der darunterliegenden Matrix, gebildet 
aus hochvernetzten Polykondensaten, extrem geordnet (z.B. kristallin) vorliegen. 

Wichtig ist, daB mindestens zwei der genannten Verbindungen, d.h. jeweils eine 
Verbindung A und eine Verbindung B vorliegen. Wird nur eine Verbindung 
gewahlt konnen diese hohen Olwerte nicht erreicht werden. 

Die Olwerte des beschichteten Substrats sind zudem abhangig von der 
Oberflachenporositat des Substrats. 

Zusatzlich weisen die Beschichtungen auch bei hohen Temperaturen eine hohe 
Oleophobie auf bzw. sind temperaturbestandig. So bleibt der Olwert des 
beschichteten Substrats nach Warmebehandlung bei 160°C fur 12 Stunden, 
insbesondere bei 200°C fur 2h und besonders bevorzugt bei 250°C fur 2 Stunden 
unverandert. Getriebeol (Automatic Transmission Fluid - ATF Oil, Autran DX II 
,BP Hamburg) benetzt auch bei bis zu 200°C fiir 12h die Struktur nicht. Das 
bedeutet insbesondere, daB der Kontaktwinkel eines Tropfens Getriebeol auf der 
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Beschichtung und anschlieBender WMrmebehandlung bei 160°C fur 12 Stunden > 
10°ist 

Bevorzugte Beispiele fiir das Metallatom M sind Al, B, Ge, Sn, Ti, Zr und 
besonders bevorzugt ist Si. 

Beispiele fiir hydrolysierbare Gruppen Z in den Edukten (monomere 
Verbindungen oder auch oiigomere bzw. polymere Vorkondensate mit ggf. 
unterschiedlichen Atomen M) sind Halogene und besonders bevorzugt OR"- 
Grupppen wobei R" eine organische Gruppe ist, z.B. Alkylgruppen besonders 
bevorzugt mit 1-5 C-Atomen (Methyl, Ethyl, etc.), carbonylfunktibnalisierte 
Gruppen wie z.B. C=0CH 3 oder C=0CH 2 CH 3 , Arylverbindungen wie z.B. 
Phenyl, alkoxyfunktionalisierte Alkane wie Alkylmethoxy- oder 
Alkylethoxyverbindungen. Insbesondere bevorzugt sind organische Gruppen R" 
die bei der Hydrolyse Alkohole mit Siedepunkten <200°C, besonders bevorzugt 
<100°C bilden, da dadurch die Entfernung der fliichtigen Hydrolyseprodukte in 
einfacher Weise moglich ist. Statt hydrolysierbarer OR" Gruppen konnen auch 
andere Gruppen (z.B. Halogen) eingesetzt werden, die durch Hydrolyse MOH- 
Gruppen bilden. Derartige Gruppen sind allerdings nicht besonders bevorzugt, da 
die parallel gebildeten Hydrolyseprodukte (Sauren, Salze) in der Regel nicht 
einfach aus der Schicht entfernt werden konnen. 

Beispiele fur nicht hydrolisierbare Gruppen R oder R\ wobei an einem 
Metallatom M auch ein oder mehrere verschiedene R oder R gebunden sein 
konnen, sind die folgenden nicht-fluortragenden Gruppen: Alkenyl (insbesondere 
C 2 -C 4 - Alkenyl), Alkinyl (C 2 -C 4 ), Acryl, Methacryl, Aryl (insbesondere C 6 -C 10 ) 
und bevorzugt Alkylgruppen (C r C 5 , z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl). 
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Es konnen neben monomeren Verbindungen der allgemeinen Formel RMZ oder 
R ! MZ auch oligomere bzw. polymere Vorkondensate mit ggf. unterschiedlichen 
Atomen M und Gruppen R oder R' eingesetzt werden. 

Beispiele fiir fluortragende, nicht hydrolisierbare Grappen R, R' sind die 
Verbindungen, die eine Perfluopolyetherseitenkette tragen, mit der allgemeinen 
Formel : 

(Rp-X-^MR^ Z c ; (a+b+c=3,4; a= 1 - 3; b= 0,1,2), wobei R™ eine nicht- 
hydrolisierbare organische Gruppe ist Besonders bevorzugt ist M = Si und/oder 
Z=OR". 

Rp steht fiir eine Perfluorpolyetherstruktur, z.B. 

CF 3 CF 2 CF 2 [0CF(CF3)CF 2 ] x 0CF(CF 3 )(CF 2 CF 2 ) r (x und y > 0, bevorzugt xfI-10) 
oder 

CF 3 [0CF(CF3)CF 2 ] d (OCF2) e - (d und e > 0, bevorzugt d= 1-10). 

Die Perfluorpolyetherstuktur enthalt dabei vorzugsweise 6-100 Fluoratome. 

X beschreibt eine Gruppe die Rp von Si durch mindestens zwei Atome trennt, 
z.B. 

-(CH 2 ) 2 (z=2-4), COOCH 2 CH(OH)CH 2 , COO, S0 2 NH, CONH, 
C00CH 2 CH(0H)(CH 2 ) z (z=2-4), COOCCH^ (z=2-4), 

S0 2 NH(CH 2 ) 2 (z=2-4), CONH-(CH 2 ) z (z=2-4). 

Die Beispiele fur hydrolysierbare Gruppen Z und nicht-hydrolysierbare Gruppen 
Rn, fur Rp-Gruppen tragende Komponenten sind identisch mit den oben 
beschriebenen fiir RMZ bzw. R'MZ Verbindungen. 
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Eine bevorzugte Verbindung A ist Si(OR")4, eine besonders bevorzugte 
Verbindung A ist RSi(OR")3, wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische 
Gruppe ist und R" ein C r C 5 Alkyl. 

Bei der Verbindung B ist R'Si(OR) 3 eine bevorzugte Verbindung, wobei R' eine 
nicht-hydrolisierbare organische Gruppe ist. Eine besonders bevorzugte 
Verbindung B besteht aus 

CF 3 [0CF(CF 3 )CF 2 ] d (0CF 2 ) e OCONHCH 2 CH 2 CH 2 Si(OR)3 (d und e > 0, bevorzugt 
d= 1-10). 

Das molare Verhaltnis der Gruppen R:R f liegt insbesondere zwischen 0,1:100 
und 100:0,1. 

Als zusatzliche Komponenten konnen auch Suspensionen von 
Metalloxidpartikein z.B. der Elemente Ti, Zr, Al, Si zugegeben werden. 
Bevorzugt werden PartikelgroBen von <lpm, besonders bevorzugt <100nm (z.B. 
Kieselsole (Si0 2 ), z.B. der Fa. Bayer) eingesetzt. Uber die Oberflachen OH- 
Gruppen werden derartige Komponenten uber Kondensationsreaktionen in das 
anorganische Netzwerk eingebaut und konnen die mechanischen Eigenschaflen 
der Schichten verbessern. 

Vorzugsweise wird das Beschichtungsmaterial uber den Sol-Gel Prozess 
hergestellt. Der Sol-Gel Prozess wird defmiert als ein Verfahren, bei dem man 
ausgehend von Molekulen, die hydrolisierbare Gruppen tragen, durch 
Kondensation kolloiddispers geloste Partikel (Sol) erzeugt. Bei derartigen Solen 
sind die Kondensationsreaktionen in der Regel noch nicht vollstandig abgelaufen. 
Sole sind fliissige Zwischenstufen, die als Beschichtungsmaterial verwendbar 
sind. Nach dem Beschichtungsschritt und dem vollstandigen Aufbau der durch 
Kondensation entstehenden Struktur, wobei ggf. auch weitere 
Vernetzungsmechanismen (z.B. Polymerisation organisch funktioneller Gruppen) 
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verwendet werden konnen, sind zu diesem Zeitpunkt Poren, die in der Struktur 
vorliegen, mit Losungsmitteln gefullt (Gel). Nach Austreibung des 
Losungsmittels (z.B. thermisch, Vakuum) entsteht das Material, das als 
Beschichtung auf einem Substrat verbleibt. 

Zur Herstellung der Beschichtungszusammensetzung werden daher die oben 
naher beschriebenen Edukte gemischt und hydrolisiert. Die Hydrolyse des 
Gemisches kann, im einfachsten Falle, bei Umgebungstemperatur und -druck 
erfolgen, ohne Zugabe von weiteren Zutaten und ohne weitere physikalische 
Behandlurig. Vorzugsweise wird zu den Edukten jedoch Wasser zugegeben 
(bevorzugt >0,5 mol pro mol Gruppen Z) bzw. zur Katalyse relativ geringe 
Mengen Sauren oder Basen. Die bevorzugte Konzentration der Sauren und/oder 
Basen ist > 0,1 mmol pro Liter der Mischung, besonders bevorzugt >0,1 mmol 
und < 10 mol pro Liter der Mischung. Beispiele sind anorganische bzw. 
organische Sauren oder Basen, insbesondere Ammoniak, Alkali- und 
Erdalkalihydroxide (NaOH, KOH), Amine, Ameisen-, Essig-, Propionsaure, 
Salzsaure, Schwefelsaure, Phosphorsaure. Besonders bevorzugt sind fliichtige 
Verbindungen, die leicht aus der Schicht, z.B. beim thermisch induzierten . 
Ausharteschritt, auszutreiben sind. Es konnen auch Katalysatormischungen 
eingesetzt werden, wobei die Gesamtkatalysatorkonzentration bis zu 10 mol pro 
Liter betragen kann. Bevorzugt wird wahrend der Synthese geriihrt, ggfs. bis zur 
Anwendung der Beschichtung. Um die Reaktionsgeschwindigkeit herabzusetzen 
ist es mogiich, das Gemisch zu kiihlen. 

In der Regel ist es vorteilhaft, abweichend vom iiblichen Stand der Technik, eine 
schrittweise Hydrolyse durchzufiihren, wobei in einem oder mehreren Schritten 
die nicht Rp-Gruppen tragenden Komponenten vorhydrolysiert werden z.B. durch 
Zugabe von Wasser, und im darauffolgenden Schritt die R p -Gruppen tragenden 
Komponenten zugegeben werden. Fiihrt man die Hydrolyse der Mischung aller 
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Komponenten in einem Schritt durch, werden haufig Phasenseparationen in der 
. Beschichtungszusammensetzung beobachtet, die zu inhomogenen Schichten 
filhren konnen. 

Nach oder wahrend der Hydrolyseschritte konnen geignete, bevorzugt nicht 
umweltrelevante, Losungsmittel (z.B. ein oder mehrfach funktionalisierte 
Alkohole (C r C 10 , besonders bevorzugt leichtfliichtige wie Methanol, Ethanol, 
Propanol, Isopropanol) zur Einstellung des geeigneten Feststoffgehaltes 
(bevorzugt 0,1-50 Gew%) zugegeben werden. 

Insbesondere wenn anorganische Sauren als Katalysatoren wahrend der Synthese 
eingesetzt werden, konnen Ionenaustauscher nach einzelnen Hydrolyseschritten 
oder am Ende der Synthese eingesetzt werden, um Ionen, die zur Reduzierung 
der chemischen Stabilitat bzw. der Topfzeit fuhren konnen, abzutrennen. Dabei 
wird der Ionenaustauscher iiblicherweise in fester Form zugegeben und 
anschlieBend durch Filtration abgetrennt. Beispiele fur verwendbare 
Ionenaustauscher sind Anionenaustauscher bzw. Kationenaustauscher, z.B. 

! Dowex 50 W X 2 , Amberlyst A-2 1 (Fluka Chemie AG Schweiz). 

I 

i . 

! Soli Wasser als Losungsmittel verwendet werden kann nach erfolgten Hydrolyse- 

j 

! bzw. Teilkondensationsschritten der Hauptteil der gebildeten fluchtigen 

Komponenten z.B. durch Destination abgetrennt werden. AnschlieBend wird 
Wasser zugegeben, wobei eine Suspension entsteht, zu der dann ggf. 

I oberflachenaktive Substanzen (Tenside) zur Erniedrigung der 

Oberflachenspannung bzw. zur verbesserten Benetzung zugegeben werden 
konnen. Durch die Benetzung eines mikroporosen Substrates wird eine 

i ' 

homogene Beschichtung auch der inneren Oberflache des Substrates ermoglicht. 
I Als Substrat fur die Beschichtung konnen im wesentlichen alle Materialien 

i 

j dienen, so z.B. Metall, Glas oder Polymere, insbesondere porose Polymere. 

I 
I 
j 

i 
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Als Substrat geeignete Polymeire umfassen Fluorpolymere, wie z.B. 
Polytetrafluorethylen (PTFE), insbesondere expandiertes PTFE (ePTFE), 
mikroporoses gerecktes PTFE, wie es in den US Patentschriften 3,953,566 und 
4,187,390 beschrieben ist; gerecktes PTFE, das rnit hydrophilen 
Impragniermitteln und/oder Schichten versehen ist, wie es in der US Patentschrift 
4,194,041 beschrieben ist; Polyolefine wie z.B. Polyethylen oder Polypropylen; 
Polyamide; Polyester; Polycarbonate; Polyurethane; Elastomere, wie 
Copolyetherester; und ahnliche, sowie Polymerblends. 

Das Substrat kann in unterschiedlichen Formen z.B. als Membrane oder Film, als 
Dichtung oder als textiles Flachengebilde vorliegen. Unter textilen 
Flachengebilden versteht man im allgemeinen Gestricke, Gewirke, Gewebe oder 
Vliese. Das Substrat kann auch ein Laminat sein, bei dem mindestens eine Lage 
aus einer Membran oder einem Film gebildet ist und mindestens eine Lage aus 
einem textilen Flachengebilde besteht. Die Lagen konnen miteinander verbunden 
sein, z.B. in Form einer Verklebung VerschweiBung oder Kaschierung. Sollte das 
Substrat in Form eines Laminats oder Films vorliegen, so kann dieses z.B. auch 
nach Behandlung mit der Beschichtung mit einem textilen Flachengebilde 
verbunden werden. 

Nach Aufbringung des Beschichtungsmaterials durch ubliche 
Beschichtungstechniken auf die Oberflache des Substrats und bevorzugt 
thermisch induzierter Vernetzung bzw. Austreibung der fluchtigen Komponenten 
(Wasser, bei der Hydrolyse entstandene bzw. zugesetzte Alkohole) werden 
homogene diinne Beschichtungen erhalten. Im Falle von porosen Strukturen muB 
eine homogene sehr diinne (im Nanometer- bis Micrometer-Bereich) 
Beschichtung der inneren Oberflache erreicht werden um die Porositat bzw. 
PorengroBen nicht signifikant zu reduzieren, d.h. zum Beispiel um Filmbildung 
bzw. Fiillen der Poren zu vermeiden, was zu einer signifikanten Verringerung der 
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Permeabilitat fiihren wiirde. Die Dicke der Beschichtung ist dabei 
selbstverstandlich abhangig von der Auftragsmenge, d.h. bei zunehmender 
Auftragsmenge wird in der Regel eine Reduzierung der Permeabilitat beobachtet. 
Durch die Beschichtung wird die Permeabilitat bevorzugt nur geringfiigig 
beeinfluflt, d. h. die Permeabilitat ist im Vergleich zum unbeschichteten Substrat 
urn hdchstens 40 %, bevorzugt um hochstens 20 % reduziert. 

Zur Erzeugung von polaren Oberflachengruppen auf dem Substrat, insbesondere 
OH-Gruppen, kann das Substrat vorbehandelt werden, wie z.B. durch Corona- 
oder Plasma- Vorbehandlung, um eine chemische Anbindung des 
Beschichtungsmaterials durch Kondensation der Oberflachen-OH-Gruppen mit 
OH-Gruppen von Sol-Bestandteilen zu ermoglichen. 

Es konnen alle bekannten Beschichtungsmethoden zur Applizierung fliissiger 
Medien z.B. Spriihen, Tauchen, Rakeln, Siebdruck, insbesondere 
Walzenauftragstechniken angewendet werden. Dabei k6nnen die Konzentration, 
der Feststoffgehalt der Losung und/oder der Druck oder die Temperatur variiert 
werden. Bei dem erfindungsgemafien Verfahren ist die Einstellung des 
Feststoffgehaltes des Beschichtungsmaterials und damit die Regulierung der 
Dicke der Beschichtung z.B. durch die Veranderung der zugegebenen 
Losungsmittelmenge (z.B. Isopropanol, Ethanol) wahrend oder nach der Synthese 
in einfacher Weise moglich. 

Im AnschluB an den Beschichtungsschritt kann das beschichtete Substrat 
ausgehartet werden. Dies kann z.B. durch Warmebehandlung, IR-Bestrahlung 
oder Vakuum geschehen. So kann die Beschichtung z.B. 0,1-60 Minuten bei 
50°C - 250°C, vorzugsweise bei 120°C - 180°C ausgehartet werden. Eine solche 
Behandlung kann auch zur Verdampfung der Losungsmittel vorgenommen 
werden. 
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Das erfindungsgemaBe beschichtete Material, das ein poroses Substrat, z.B. in 
Form von Folien, Membranen oder Laminaten aufweist kann aufgrund der hohen 
Permeabilitat, der Temperaturbestandigkeit und der Oleophobie z.B. als 
Filtermedium vielseitig Einsatz finden. Auch fur die Verwendung in Be- und 
Entluftungselementen ist ein solches erfindungsgemaBes beschichtetes Material 
besonders geeignet, da aufgrund der Eigenschaften das beschichtete Material 
gleichzeitig den Ein- bzw. Durchtritt von fltissigen Medien verhindern kann. 
Beispiele fiir solche Verwendungen sind unter anderem Druckausgleichselemente 
fur Elektronikgehause, Sensoren, Leuchten, Flussigkeitsbehalter insbesondere in 
technischen oder Automobilanwendungen. 

Bei nicht porosen Substraten kann das erfindungsgemaBe Beschichtungsmaterial 
aufgrund seiner Eigenschaften z.B. als Anti-Schmutz- bzw. Anti-Haftmittel 
dienen. 

Das erfindungsgemaCe Be- und Entluftungselement, das ein wie vorliegend 
beschriebenes erfindungsgemaBes beschichtetes Material umfaBt, wird in der 
Regel in der Form ausgefuhrt, daB eine Offhung des zu be- und entlQftenden 
Behaltnisses mit einem erfindungsgemaB beschichteten Substrat abgedeckt wird. 
Die Verbindung des erfindungsgemaB beschichteten Substrats (Membran, 
Laminat) mit dem Rand der Offhung des Behaltnisses kann in einer beliebigen 
Form bzw. Verbindungstechnik erfolgen, die eine flussigkeitsdichte Verbindung 
ermoglicht. Beispiele fur Verbindungstechniken sind Klemmen, Kleben, 
Einspritzen. Bevorzugt wird das erfindungsgemaB beschichtete Substrat mittels 
einer Selbstklebefolie mit dem Rand der Offhung des zu be- und entluftenden 
Behaltnisses verbunden. Eine weitere bevorzugte Variante weist vorzugsweise 
einen Rahmen auf, der mindestens eine Luftein- bzw. -ausgangsoffhung besitzt, 
und die Luftein- bzw. ausgangsoffhung durch das beschichtete Material bedeckt 
ist. Der Rahmen hat die Funktion, eine einfache Verbindungstechnik mit dem zu 
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be- und entliiftenden Behaltnis zu ermoglichen, z.B. Einschrauben, Einrasten von 
Schnappverschliissen etc.. 

Die Form und das Material des Rahmens, der das beschichtete Material tragt, 
bzw. der mit diesem Material verbunden ist, kann vielseitig variiert werden. 

Je nach Einsatzgebiet kann der Rahmen aus Metall, Keramik, Kunststoff 
(insbesondere Polypropylene (PP) oder Polyethylene (PE)) bestehen. 

Form und GroBe des Rahmens ist abhangig von der Aussparung bzw. Offhung 
des zu be- oder entluftenden Behalter, in die das Element eingesetzt werden soil. 
Der Rahmen des erfindungsgemaBen Be- und Entliiftungselementes kann die 
Form eines Ringes oder einer Hiilse besitzen. Bevorzugt weist das 
erfindungsgemafie Be- und Entluftungselement die Form einer Schraube mit 
einer axialen Durchgangsbohrung auf, wobei die Durchgangsbohrung im Bereich 
des Schraubenkopfes vollstandig mit dem beschichteten Material bedeckt ist. 

Das beschichtete Material kann auf verschiedene Weisen mit dem Rahmen 
verbunden werden. So kann dieses z.B. bei einem zweiteiligen Rahmen 
bestehend aus zwei Ringen zwischen diesen Ringen durch Einklemmen befestigt 
werden. Bevorzugt wird das beschichtete Material mit dem Rahmen verklebt. 
Hierbei wird das beschichtete Material mit einer Klebeschicht versehen und bei 
der Herstellung des Rahmens an diesem befestigt. 

Anhand der beiliegenden Figuren werden bevorzugte Ausfuhrungsformen des 
Be- und Entliiftungselementes beschrieben. 

Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines Be- und 
Entliiftungselementes in Form einer Schraube; 
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Figur 2 eine schematische Schnittansicht eines Be- und 
Entliiftungselementes in Form einer Schraube mit Abdeckung; und 

Figur 3 einen Schnitt durch das beschichtete Material 13 in einem 
erfindungsgemaBen Be- und Entliiftungselement. 

In Figur 1 ist ein Be- und Entiiiftungselement 1 dargestellt, dessen Rahmen 10 
die Form einer Schraube mit einer axialen Durchgangsbohrung 1 1 aufweist. Im 
Bereich des Schraubenkopfes 12 ist die Durchgangsbohrung 1 1 durch das 
beschichtete Material 13 abgedeckt. Das beschichtete Material 13 besteht bei 
dieser Ausfuhrungsform vorzugsweise aus einem Substrat in Form einer 
Membran 15, beispielsweise aus ePTFE, oder eines Laminates aus einer Lage 
einer Membran 15 und einer Lage eines textilen Flachengewebes 16 (siehe Figur 
3). Dieses Substrat ist mit dem erfindungsgemaBen Beschichtungsmaterial 
beschichtet. 

Durch das an der AuBenseite des Rahmens 10 vorgesehene Gewinde 14 kann das 
Be- und Entliiftungselement leicht in eine Aussparung, z.B. einer Bohrung, in 
einem Gehause eingeschraubt werden. 

Die Position des beschichteten Materials im Rahmen kann je nach Anwendung 
und Herstellungsverfahren am oberen Ende des Schraubenkopfes 12 oder in einer 
gewissen Tiefe der Durchgangsbohrung 1 1 angeordnet sein. 

In Figur 2 ist eine weitere Ausfuhrungsform des Be- und Entliiftungselementes 1 
dargestellt, wobei zu der in Figur 1 beschriebenen Ausfuhrungsform zusatzlich 
eine Abdeckung 20 vorgesehen ist. Diese Abdeckung 20 ist uber 
Befestigungselemente 21 z.B. Krallen, die uber den Umfang des 
Schraubenkopfes beabstandet angeordnet sind, kraftschliissig mit der Hiilse 10 
verbunden. Zwischen dem oberen Ende der Hiilse 10 und dem unteren Ende der 
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Abdeckung 20 ist ein Abstand vorgesehen, durch den eine Luftzu- bzw. -abfuhr 
erfolgen kann. 

Das erfindungsgemaBe Be- und Entliiftungselement weist aufgrund der 
Eigenschaften des verwendeten beschichteten Materials eine hervorragende 
chemische und thermische Stabilitat auf, wobei auch bei hohen Temperaturen das 
beschichtete Material eine Oleophobie besitzt. So kann das erfindungsgemaBe 
Be- und Entliiftungselement z.B. als Druckausgleichselement fur 
VerschluBkappen eingesetzt werden, wobei der Austritt von Fliissigkeiten aus 
dem Behalter vermieden wird und gleichzeitig eine ausreichende Be- und 
Entluftung des Behalters gewahrleistet ist. 

Olabweisung 

Der Olwert wird nach AATCC 1 18-1983 (American National Standard) 
bestimmt. * 

Dabei werden bei Raumtemperatur Tropfen von 8 definierten Fliissigkeiten mit 
definierten Oberflachenspannungen (abnehmend von Flussigkeit 1 bis 8) auf die 
OberflSche aufgetragen. Die Olwertbestimmung erfolgt derart, das bestimmt wird 
welche Flussigkeit (1-8) innerhalb von 30 Sekunden die Oberflache bzw. Struktur 
nicht benetzt. Umso hoher die Fliissigkeitsnummer (Olwert) desto hoher die 
Olabweisung (Oleophobie). 

Zur Messung des Olwerts des Beschichtungsmaterials an sich kann ein Film des 
Materials derart hergestellt werden, das z.B. eine Aluminiumfolie beschichtet 
wird und das Aluminium nach z.B. thermischer Aushartung der Schicht mittels 
verdiinnter Saure abgeatzt wird urn einen Film des Materials zu erhalten. Im Falle 
nichtporoser Oberflachen wird nicht-benetzt derart definiert, daB der 
fortschreitende Kontaktwinkel fur die entsprechende Fliissigkeit > 50 ° betragt. 
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Permeabiliat 

Zur Bestimmung der Permeabilitat wurde das Gerat der Fa. Coulter Electronics 
Limited, Luton England, Typ Porometer II verwendet. Dabei wird bei einem 
definierten Druck (1 bar) die durchtretende Luftmenge in Litem pro Minute und 
cm 2 bestimmt . 

Kontaktwinkel 

Zur Messung der Kontaktwinkel wird ein Goniometermikroskop (Kriiss Gmbh, 
Hamburg, Typ G40) eingesetzt. Dabei wird der Kontaktwinkel des auf die 
beschichtete Oberflache aufgebrachten Tropfens bei Raumtemperatur optisch 
gemessen. 

PorengroBenbestimmung 

Zur Bestimmung der PorengroBen wurde das Gerat der Firma Coulter Electronics 
Limited, Luton England, Typ Porometer II verwendet. Das Gerat miBt 
automatisch PorengroBenverteilungen in porosen Materiaiien durch die definierte 
Austreibung von Fltissigkeiten, beschrieben in ASTM Std. F3 16-86 (Amercian 
National Standard). Die nominale PorengroBe ist die mittlere PorengroBe. 

Die Erfindung soil im folgenden anhand der Beispiele naher erlautert werden. 
Selbstverstandlich sind auch alle anderen, der erfindungsgemafien Lehre 
entsprechenden, Beschichtungskomponenten sowie Substrate verwendbar. 

Beispiele 

Beispiele 1 und 2 beschreiben die Synthese von erfindungsgemafiem 
Beschichtungsmaterial, die Beschichtung eines Substrats mit einer derartigen 
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Beschichtungmaterial und die Eigenschaften des beschichteten Substrate, Beide 
beispielhaft beschichtete Substrate weisen einen Olwert von 7 auf. 

Beispiele 3 und 4 beschreiben erfindungsgemaBe beschichtete Materialien, bei 
denen als Substrat Laminate eingesetzt werden. 

In Vergleichsbeispiel 1 wurden statt der erfindungsgemaB mit einer 
hydrolisierbaren Gruppe funktionalisierte Perfluorpolyether, gemaB der Lehre der 
EP-PS 0 587 667, Alkoxide mit perfluorierten n-Alkanen, verwendet. Mit dieser 
Beschichtung konnte auf dem selben Substrat, wie in Beispielen 1 und 2 
verwandt, nur ein Olwert von 2 erreicht werden. 

Ftir Vergleichsbeispiel 2 wurde ein alkoxyfimktionalisierter Perfluorpolyether als 
Einzelkomponente, wie in JP-OS 4-213384 oder auch in den meisten Beispielen 
der WO 97/01508 offenbart, hydrolysiert und als Beschichtungsmaterial 
verwendet. Hier wurde ebenfalls nur ein Olwert von 2 erhalten. Dies zeigt, daB 
sich nur bei Verwendung von zwei Komponenten die gewunschten hohen 
Olwerte erzielen lassen. 

Bei Vergleichsbeispiel 3 wurden zwei Komponenten (Tetraethoxysilan und 
C 6 F 13 CH2CH2Si(OC 2 H5)3) im Prinzip entsprechend der Lehre aus Beispiel 4 der 
WO 97/01508 zur Herstellung der Beschichtung verwendet. Auch hier lies sich 
nur ein Olwert von 2 erzielen. Dies zeigt wiederum, daB nicht nur die 
Verwendung von mindestens zwei Komponenten zwingend erforderlich ist, 
sondern auch die spezifische Auswahl der erfindungsgemaBen Komponenten, urn 
eine hohe Oleophobie zu erreichen. Bei diesem Beispiel wurden fluorierte 
Losungsmittel, entsprechend der Lehre der WO 97/01508 verwendet. 



Vergleichsbeispiel 4 entspricht im Prinzip Vergleichsbeispiel 3, nur daB in 
diesem Fall ein Gemisch aus Wasser und Isopropanol als Losungsmittel 
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verwendet wurde, wie es in der vorliegenden Erfindung als vorteilhaft 
beschrieben ist. Auch in diesem Fall wurde nur ein Olwert von 2 erreicht. 

Beispiel 1 

Zu einer Mischung aus 357g Methyltriethoxysilan (Httls), 1 13 g Tetraethoxysilan 
(Htils) und 200g Kieselsol (Bayer Levasil 300/30 (30% Si0 2 in Wasser)) werden 
unter starkem Ruhren 4g Salzsaure (37%) zugegeben. Innerhalb von 2h kiihlt das 
Reaktionsgemisch ab und 1348g Isopropanol werden unter Ruhren zugegeben. 
Nach 14h Ruhren werden zu lOOg der oben genannten Mischung (Mischung A) 
89g Isopropanol und 1 l,25g perfluorpolyetherfunktionalisiertes Triethoxysilan 

(CF 3 [0CF(CF 3 )CF 2 3 d (0CF 2 ) e OCONHCH 2 CH 2 CH 2 Si(OC 2 H 5 )3, 
Molekulargewicht: 800-900; MF407 von Ausimont) zugegeben. 

Das Beschichtungsmaterial wird mittels Walzenauftragstechnik (Beschichtung im 
Spalt zwischen zwei Walzen, der mit Beschichtungsmaterial gefullt ist) auf eine 
mikroporose Polymermembran, beschrieben in US-Patent 4,194,041, (nominale 
PorengroBe 0,2 \xm, Dicke 0,03 mm) appliziert. Die Auftragsmenge ergibt sich 
im wesentlichen durch den FeststofFgehalt (hier 1 1%) sowie durch 
Spalteinstellungen und Driicke der Walzen. 

Zum Verdampfen der Losungsmittel bzw. thermischen Aushartung der 
Beschichtung wird die Membrane im Anschlufi an den Beschichtungsschritt in 
einem Durchlaufofen bei 150°C und einer Verweilzeit des beschichteten 
Materials von 1,5 Minuten behandelt. 

Die Auftragsmenge an Feststoff wird durch Differenzwagung zu 4,4g/m 2 
bestimmt 
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Der Olwert betragt auf beiden Seiten 7. Nach Auslagerung der Membran bei 
160°C fiir 12h, bei 200°C fur 2h und bei 250°C fur 2h wird jeweils der Olwert 
bestimmt. Bei alien Messungen betragt der Olwert unverandert 7. Die 
Permeabilitat der beschichteten Membran betragt 4,8 L/min pro cm 2 . 

Nach Aufbringen eines Tropfens ATF-Ol auf die beschichtete Oberflache und 
anschliefiender Auslagerung bei 160°C filr 12 Stunden betragt der Kontaktwinkel 
des Tropfens > 10°. 

Beispiel 2 

Zu einer Mischung aus 22,6g Tetraethoxysilan und 20g Isopropanol werden unter 
Ruhren 85g MF407 zugegeben. AnschlieBend werden 6,3g 0,1 mol HC1 
zugegeben und ttber Nacht geruhrt. Das Material wird vor Beschichtung im 
Verhaltnis 1 :4 Gewichtsteilen mit Isopropanol verdiinnt. 

Das weitere Vorgehen ist analog zu Beispiel 1. Die unbeschichtete Membran hat 
hierbei eine Permeabilitat von 4,4 L/min pro cm 2 . 

Die Auftragsmenge an Feststoff wird zu 6,8g/m 2 bestimmt. 

Der Olwert betragt auf beiden Seiten 7. Die Permeabilitat der beschichteten 
Membran betragt 3,0 L/min pro cm 2 . 

Nach Aufbringen eines Tropfens ATF-Ol auf die beschichtete Oberflache und 
anschliefiender Auslagerung bei 160°C fur 12 Stunden betragt der Kontaktwinkel 
des Tropfens > 10°. 



Beispiel 3 
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Beschichtungsmaterial, Beschichtungstechnik und Aushartung sind analog zu 
Beispiel 1. Als Substrat wird ein Laminat (Flachengewicht 95 ± 10 g/m 2 , Dicke 
0,1mm) aus ePTFE, beschrieben in US-Patent 4,194,041 (nominate PorengroJJe 
0,5 Jim), und einem Nylon Taffeta Textil verwendet. 

Die Aufiragsmenge an FeststofF wird durch Differenzwagung zu 5g/m 2 bestimmt. 

Der Olwert betragt sowohl auf dem ePTFE als auch auf der Nylon Taffeta 
Oberflache 7. Die Permeabilitat der beschichteten Membran betragt bei einem 
Druck von 0,1 bar 0,6 L/min pro cm 2 und ist damit unverandert im Vergleich zum 
unbeschichteten Laminat. 

Nach Aufbringen eines Tropfens ATF-Ol auf die beschichtete ePTFE Oberflache 
und anschlieBender Auslagerung bei 160°C fur 12 Stunden tritt das 01 nicht in 
die porose Struktur ein, d.h. der Kontaktwinkel des Tropfens ist > 10°. 

Beispiei 4 

Beschichtungsmaterial, Beschichtungstechnik und Aushartung sind analog zu 
Beispiel 1. Als Substrat wird ein Laminat (Flachengewicht 99 ± 10 g/m 2 , Dicke 
0,1mm) aus ePTFE, beschrieben in US-Patent 4,194,041 (nominale PorengroBe 
0,9 nm), und einem Polyester Textil (nonwoven) verwendet. 

Der Olwert betragt sowohl auf der ePTFE als auch auf der Polyesteroberflache 6- 
7. Die Permeabilitat der beschichteten Membran betragt bei einem Druck von 0,1 
bar 1,7 L/min pro cm 2 und ist damit um nicht mehr als 20 % gegenuber dem 
unbeschichteten Substrat verandert. 
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Nach Aufbringen eines Tropfens ATF-Ol auf die beschichtete ePTFE Oberflache 
und anschlieflender Auslagerung bei 160°C flir 12 Stunden tritt das 01 nicht in 
die porose Struktur ein, d.h. der Kontaktwinkel des Tropfens ist > 10°. 

Vergleichsbeispiel 1 

Es wird analog Beispiel 1 vorgegangen, allerdings wird zu lOOg von Mischung A 
statt MF407 14g CfF l3 CK 2 CH 2 Si(0C 2 ll 5 ) (Fa. ABCR) sowie 188g Isopropanol 
zugegeben. 

Das weitere Vorgehen ist analog zu Beispiel 1. Die unbeschichtete Membran hat 
eine Permeabilitat von 4,4 L/min pro cm 2 . 

Die Auftragsmenge an Feststoff wird zu 2g/m 2 bestimmt. 

Der Olwert betragt auf beiden Seiten 2. Die Permeabilitat der beschichteten 
Membran betragt 3 L/min pro cm 2 . 

Vergleichsbeispiel 2 

15g MF407 werden mit 185g Isopropanol verdunnt und unter Rtihren mit 0,95g 
0, 1 molarer HC1 versetzt und iiber Nacht geriihrt. 

Das weitere Vorgehen ist analog zu Beispiel 1. Die unbeschichtete Membran hat 
eine Permeabilitat von 4,2 L/min pro cm 2 . 

Die Auftragsmenge an Feststoff wird zu 2 g/m 2 bestimmt. 

Der Olwert betragt auf beiden Seiten 2. Die Permeabilitat der beschichteten 
Membran betragt 3,0 L/min pro cm 2 . 
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Vergleichsbeispiel 3 

5 g Tetraethoxysilan, 5 g C 6 F 13 CH 2 CH 2 Si(OC 2 H5)3 und 50 g FC 75 
(PerfluoronaphtyHetrahydrofuran, erhaltlich unter dem Markennamen 
Fluorinert FC 75, PCR, Inc. Gainesville, Florida) werden gemischt und unter 
Ruhren mit 14,9 g Trifluoressigsaure versetzt und 3 Stunden geruhrt. 
AnschlieBend werden 75.9g FC 75 zugegeben und darauffolgend analog zu 
Beispiel 1 ePTFE mittels Walzenauftrag beschichtet Die Aushartung erfolgt filr 
30 Minuten bei 150°C. Der Olwert betragt 2. Die Auftragsmenge betragt 10 g/m 2 . 
Die Permeabilitat wird zu 1 ,2 L/min pro cm 2 bestimmt. 

Vergleichsbeispiel 4 

208,8 g Tetraethoxysilane und 200 g Isopropanol werden unter Ruhren mit 27 g 
0,ln HC1 versetzt. Nach 17 Stunden Ruhren werden zu 10 g des 
Reaktionsgemisches 12,5g C 6 F I3 CH2CH2Si(OC 2 H 5 )3 und 75g Isopropanol 
zugegeben. AnschlieBend wird analog zu Beispiel 1 ePTFE mittels 
Walzenauftrag beschichtet. Die Aushartung erfolgt fur 30 Minuten bei 140°C. 
Der Olwert betragt 2. Die Auftragsmenge betragt 3,5 g/m 2 . Die Permeabilitat 
wird zu 3,7 L/min pro cm 2 bestimmt. 
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Patentanspriiche 

1) Beschichtungsmaterial, das Kondensate 

mindestens einer Verbindung A der allgemeinen Formel R a MZ b (a= 0- 
3; b=l-4; a+b=3, 4), wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische Gruppe 
ist, 

und mindestens einer Verbindung B der allgemeinen Formel R r x MZ y 
(x=l-3; y= 1-3; x+y=3, 4), wobei R r eine nicht-hydrolysierbare organische 
Gruppe ist, und mindestens ein R' eine von M durch mindestens zwei 
Atome getrennte Perfluorpolyetherstruktur enthalt, 

wobei M ein Element des Periodensystems ausgewahlt aus den 
Hauptgruppen III - V oder aus den Nebengruppen II - IV und Z eine 
hydrolysierbare organische Gruppe ist, 

und wobei mindestens ein R nicht gleich mindestens einem R f ist, 

umfaBt. 

2) Beschichtungsmaterial nach Anspruch 1, wobei M Si ist. 

3) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspruche 1 oder 2, wobei Z 
OR" ist und wobei R M eine organische Gruppe ist. 

4) Beschichtungsmaterial nach Anspruch 1 bis 3, wobei mindestens eine 
Verbindung B R , Si(OR) 3 ist und R 1 eine nicht-hydrolisierbare organische 
Gruppe ist. 

5) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei 
mindestens eine Verbindung B 

CF 3 [0CF(CF 3 )CF 2 ] d (0CF 2 )eOCONHCH 2 CH 2 CH 2 Si(OR)3 ist (d und e > 0, 
bevorzugt d= 1-10). 
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6) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche i bis 5, wobei die 
Perfluorpolyetherstruktur 6-100 Fluoratome enthalt. 

7) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 6, wobei das 
molare Verhaltnis der Gruppen R:R' zwischen 0,1:100 und 100 : 0,1 liegt. 

8) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei 
mindestens eine Verbindung A Si(OR f, ) 4 ist und R" ein C r C 5 Alkyl ist. 

9) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei 
mindestens eine Verbindung A RSi(OR")3 ist, R eine nicht-hydrolisierbare 
organische Gruppe ist und R"ein C r C 5 Alkyl ist. 

10) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 9, wobei das 
Material auch Si0 2 Partikel enthalt. 

11) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 10 mit einem 
Olwert £ 3. 

. 12) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 10 mit einem 
Olwert > 5. 

13) Beschichtungsmaterial nach einem der Anspriiche 1 bis 10 mit einem 
Olwert £ 7. 

14) Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungsmaterials, das das 
Mischen von 

mindestens einer Verbindung A der allgemeinen Formel R a MZ b (a= 0- 
3; b=l-4; a+b=3, 4) , wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische Gruppe 
ist, 

und mindestens einer Verbindung B der allgemeinen Formel R' x MZ y 
(x=l-3; y= 1-3; x+y=3, 4), wobei R' eine nicht-hydrolysierbare organische 
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Gruppe ist, und mindestens ein R' eine von M durch mindestens zwei 
Atome getrennte Perfluorpolyetherstruktur enthalt, 

wobei M ein Element des Periodensystems ausgewahlt aus den 
Hauptgruppen III - V oder aus den Nebengruppen II - IV und Z eine 
hydrolysierbare organische Gruppe ist, und wobei mindestens ein R nicht 
gleich mindestens einem R 1 ist, 

umfafit. 

15) Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Verbindungen A und B mit 
Wasser gemischt werden. 

16) Verfahren nach Anspruch 15, wobei die zugegebene Wassermenge > 
0,5 mol pro mol Gruppen Z ist. 

17) Verfahren nach Anspruch 14 bis 16, wobei Sauren oder Basen 
zugegeben werden. 

18) Verfahren nach Anspruch 17, wobei die Konzentration der Sauren oder 
Basen > 0,1 mmol pro Liter der Mischung ist. 

19) Verfahren nach Anspruch 14 bis 18, wobei Metalloxid-Partikel 
zugegeben werden. 

20) Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Metalloxid-Partikel Kieselsol 
sind. 

21) Beschichtetes Material, umfassend: ein Substrat und ein auf 
mindestens einer Oberflache des Substrates aufgebrachtes Beschichtungs- 
material, das Kondensate 

mindestens einer Verbindung A der allgemeinen Formel R a MZ b (a= 0- 
3; b=l-4; a+b=3, 4), wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische Gruppe 
ist, 
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und mindestens einer Verbindung B der allgemeinen Formel R' x MZ y 
(x=l-3; y= 1-3; x+y=3, 4) wobei R' eine nicht-hydrolysierbare organische 
Gruppe ist und mindestens ein R' eine von M durch mindestens zwei Atome 
getrennte Perfluorpolyetherstruktur enthalt, 

wobei M ein Element des Periodensystems ausgewahlt aus den 
Hauptgruppen III - V oder aus den Nebengruppen II - IV und Z eine 
hydrolysierbare organische Gruppe ist, 

und wobei mindestens ein R nicht gleich mindestens ein R' ist, 
umfaBt. 

22) Beschichtetes Material nach Anspruch 21, wobei das Substrat ein 
poroses Polymer ist. 

23) Beschichtetes Material nach Anspruch 22, wobei das Polymer aus einer 
Gruppe bestehend aus mindestens einem Fluorpolymer ausgewahlt ist. 

24) Beschichtetes Material nach Anspruch 23, wobei das Polymer 
expandiertes Polytetrafluorethylen (ePTFE) ist. 

25) Beschichtetes Material nach einem der Anspriiche 21 bis 24, wobei das 
Substrat in Form einer Membrane, einer Dichtung oder eines textilen 
Flachengebildes vorliegt. 

26) Beschichtetes Material nach einem der Anspriiche 21 bis 24, wobei das 
Substrat in Form eines Laminats, bestehend aus mindestens einer Lage einer 
Membrane und mindestens einer Lage eines textilen Flachengebildes, 
vorliegt. 

27) Beschichtetes Material nach einem der Anspriiche 21 bis 25, wobei das 
Substrat eine Membran ist und mit einem textilen Flachengebilde verbunden 
ist. 
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28) Beschichtetes Material nach einem der Anspruche 21 bis 27 mit einem 
Olwert > 3. 

29) Beschichtetes Material nach einem der Anspriiche 21 bis 27 mit einem 
Olwert > 5. 

30) Beschichtetes Material nach einem der Anspruche 21 bis 27 mit einem 
Olwert £ 7. 

31) Beschichtetes Material nach einem der Anspriiche 21 bis 30, wobei der 
Olwert des beschichteten Substrats nach Warmebehandlung bei 160°C fur 
12 Stunden unverandert bleibt. 

32) Beschichtetes Material nach einem der Anspruche 21 bis 30, wobei der 
Olwert des beschichteten Substrats nach Warmebehandlung bei 200°C fur 2 
Stunden unverandert bleibt. 

33) Beschichtetes Material nach einem der Anspriiche 21 bis 30, wobei der 
Olwert des beschichteten Substrats nach Warmebehandlung bei 250°C fur 2 
Stunden unverandert bleibt. 

34) Beschichtetes Material nach einem der Anspruche 21 bis 33, wobei der 
Kontaktwinkel eines Tropfens Getriebeol (ATF 01) auf der Beschichtung > 
10° nach Warmebehandlung bei 160°C fiir 12 Stunden betragt. 

35) Verfahren zur Beschichtung eines Substrats, wobei ein Beschichtungs- 
material nach Anspruch 1 auf ein Substrat aufgebracht und ausgehartet wird. 

36) Verfahren nach Anspruch 35, wobei die Beschichtung durch 
Warmebehandlung ausgehartet wird. 

37) Verfahren nach Anspruch 35, wobei die Beschichtung 0,1 -60 Minuten 
bei 50°C - 250°C, vorzugsweise bei 120°C - 180°C ausgehartet wird. 
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38) Verwendung eines beschichteten Materials gemaB einem der 
Anspruche 21 bis 34 als Filtermedium. 

39) Verwendung eines beschichteten Materials gemaB einem der 
Anspriiche 21 bis 34 als Be- und Entluftungselement. 

40) Be- und Entluftungselement, dadurch gekennzeichnet, daB dieses ein 
beschichtetes Material umfaBt, das ein Substrat und ein auf mindestens einer 
Oberflache des Substrates aufgebrachtes Beschichtungsmaterial aufweist, 
wobei das Beschichtungsmaterial Kondensate 

mindestens einer Verbindung A der allgemeinen Formel R a MZ b (a= 0- 
3; b=l-4; a+b=3, 4), wobei R eine nicht-hydrolisierbare organische Gruppe 
ist, 

und mindestens einer Verbindung B der allgemeinen Formel R' x MZ y 
(x=l-3; y= 1-3; x+y=3, 4) wobei R ! eine nicht-hydrolysierbare organische 
Gruppe ist und mindestens ein R' eine von M durch mindestens zwei Atome 
getrennte Perfluorpolyetherstruktur enthalt, 

wobei M ein Element des Periodensystems ausgewahlt aus den 
Hauptgruppen III - V oder aus den Nebengruppen II - IV und Z eine 
hydrolysierbare organische Gruppe ist, 

und wobei mindestens ein R nicht gleich mindestens ein R 1 ist, 

umfaBt. 

41) Be- und Entluftungselement gemaB Anspruch 4 1 , dadurch 
gekennzeichnet, daB das Substrat ein poroses Polymer ist. 

42) Be- und Entluftungselement nach Anspruch 41, wobei das Polymer aus 
einer Gruppe bestehend aus mindestens einem Fluorpolymer ausgewahlt ist. 

43) Be- und Entluftungselement nach Anspruch 42, wobei das Polymer 
expandiertes Polytetrafluorethylen (ePTFE) ist. 
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44) Be- und Entliiftungselement nach einem der AnsprUche 40 bis 43, 
wobei das Substrat in Form einer Membrane, einer Dichtung oder eines 
textilen Flachengebildes vorliegt. 

45) Be- und Entliiftungselement nach einem der AnsprUche 40 bis 43, 
wobei das Substrat in Form eines Laminats, bestehend aus mindestens einer 
Lage einer Membrane und mindestens einer Lage eines textilen 
Flachengebildes, vorliegt. 

46) Be- und Entliiftungselement nach einem der AnsprUche 40 bis 44, 
wobei das Substrat eine Membran ist und mit einem textilen Flachengebilde 
verbunden ist. 

47) Be- und Entluftungselement nach einem der AnsprUche 40 bis 46 mit 
einem Olwert > 3. 

48) Be- und Entluftungselement nach einem der AnsprUche 40 bis 46 mit 
einem Olwert > 5. 

49) Be- und Entluftungselement nach einem der AnsprUche 40 bis 46 mit 
einem Olwert > 7. 

50) Be- und Entluftungselement nach einem der AnsprUche 40 bis 49, 
wobei der Olwert des beschichteten Substrats nach Warmebehandlung bei 
160°C fur 12 Stunden unverandert bleibt. 

5 1) Be- und Entluftungselement nach einem der AnsprUche 40 bis 49, 
wobei der Olwert des beschichteten Substrats nach Warmebehandlung bei 
200°C fiir 2 Stunden unverandert bleibt. 
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52) Be- und Entitlftungselement nach einem der Anspruche 40 bis 49, 
wobei der Olwert des beschichteten Substrats nach Warmebehandlung bei 
250°C fur 2 Stunden unverandert bleibt. 

53) Be- und Entluftungselement nach einem der Anspruche 40 bis 52, 
wobei der Kontaktwinkel eines Tropfens Getriebeol (ATF 01) auf der 
Beschichtung > 10° nach Warmebehandlung bei 160°C fur 12 Stunden 
betragt. 

54) Be- und Entluftungselement gemaB einem der Anspruche 40 bis 53, 
dadurch gekennzeichnet, daB dieses einen Rahmen aufweist, der mindestens 
eine Luftein- bzw. -ausgangsSffhung besitzt und die Luftein- bzw. - 
ausgangsoffnung durch das beschichtete Material bedeckt ist. 

55) Be- und Entluftungselement gemaB Anspruch 54, dadurch 
gekennzeichnet, daB das beschichtete Material mit dem Rahmen verklebt ist. 

56) Be- und Entluftungselement gemaB einem der AnsprUche 54 oder 55, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Rahmen die Form einer Schraube mit einer 
axialen Durchgangsbohrung aufweist, wobei die Durchgangsbohrung im 
Bereich des Schraubenkopfes vollstandig mit dem beschichteten Material 
bedeckt ist. 
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